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(57) Abstract 

A cqwlymer of general formula (I), wherein unit A is a monomer of an electronically conductive polymer, unit B is a nucleotide, an 
oligonucleotide or an analogue thereof, x, y, z are integers of 1 or higher or y is 0, and / is a covalent bond, or a spacer aim. Methods for 
preparing said polymer and its use, in particular for nucleic add syntfaesb, sequencing and hybridization, are also disclosed. 

(57) Abrege 

L'invcntion conceine un copolymftte, caract£ris6 en ce qu'il r£pond h la fonnule g6n£iale (1) dans laquelle Tuniti A reprfisentc un 
monom&re d'un polymire cooducteur ilectronique, Tumt£ B reprisente un nucl£otide, on oligonucleotide ou un de leurs analogues, x, y et z 
reprfsenteiU des nombres entters figaux ou s)Q)£rieurs & 1, ou y pent fitre £gal & 0, et / repr£sentB une liaison covalente, ou un bras espaceur. 
L'invention englobe igalqnent des proc6d£s de pirparation dudit polymte. ainsi que ses utilisations, en paiticulier pour la synthase et le 
s6quen9age, et T hybridation des acides nucl6iques. 
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COPOLyMERE NUCLEOTIDE { S ) / POLYMERE CONDUCTEUR ELECTRO- 
NIQUE, SON PROCEDE DE PREPARATION ET SON UTILISATION. 

La presents invention est relative a la fixa- 
tion d'acides nucleiques sur un polymere conducteur 
5 electronique (PCE) . 

Dans un grand nombre de techniques couramment 
utilisees en biologie, par exemple la synthese ou 
1 • hybridation d'acides nucleiques, des oligonucleotides 
sont fixes de fa<?on covalente par leur extremite a un 
10 support solide. Differents supports ont ete utilises dans 
ce but : le papier, le nylon, le verre, la silice, le 
polystyrene, le polyacrylamide, etc... 

A I'heure actuelle, de nombreuses equipes 
cherchent a obtenir des supports portant un grand nombre 
15 d' oligonucleotides de sequences differentes, disposees 
selon un arrangement preetabli, afin de realiser simulta- 
nement differentes reactions (hybridation sur support par 
exemple) . 

C'est ainsi que, par exemple, cette approche a 
20 ete proposee pour faciliter le sequengage des acides 
nucleiques . 

Des oligonucleotides differents disposes en 
rangees et colonnes sur des microsurf aces (matrices 
d' oligonucleotides sur support) ont ete proposes pour 

25 sequencer les acides nucleiques [LYSOV et al, Proc . USSR 
Acad. Sci., 303, 1508- 1511, (1988) ; KHRAPKO et al., 
FEES Lett. 256, 118-122, (1989) ; KHRAPKO et al., DNA 
Sequence, vol 1, 375-388 (1991) ; BAINS & SMITH, 
J.Theor.Biol. 135, 303-307, (1988) ; CHURCH & KIEFFER- 

30 HIGGINS, Science 240, 185-188 (1988) ; SOUTHERN, Demande 
PCT WO89/10977. (1989)]. La methode est basee sur 
1 ' hybridation de chaines d'ADN ou d'ARN cibles sur un en- 
semble d' oligonucleotides. Theoriquement, la presence ou 
1' absence d'line sequence dans 1 ' acide nucleique cible 

35 peut etre determinee par 1 ' hybridation observee sur les 
micro-surfaces dans des conditions de stringence 
determinees . 
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En ce qui concerne la synthese in situ de 
polynucleotides ou de polypeptides, FODOR et al. 
[Science, 251/ 767-773 (1991)], en combinant les methodes 
de la synthese chimique en phase solide, les groupements 
5 photolabiles et la photblithographie, ont reussi a syn- 
thetiser 1024 peptides sur une matrice de points (carres 
de 100 |im de cote) . Ces peptides ont ete obtenus par 
syntheses simultanees et paralleles, en utilisant des 
masques de photolithographie et des groupements 

10 protecteurs photolabiles . des synthons peptidiques. Un 
dinucleotide dCpT a ete prepare in situ, en utilisant la 
thymidine protegee en 5 ' par un groupement protecteur 
photolabile (5 ' -nitroveratryl thymidine). La lumiere 
etait dirigee par un masque de photolithographie et un 

15 depot en damier de 100 ^im de c6te a ete obtenu. 

MASKOS & SOUTHERN (Nucleic Acids Res. 1992, 
20, 1675-1678) ont realise, sous microscope, la synthese 
in situ de quatre oligonucleotides differents sur une 
lame de verre. 

20 Jusqu'a present, les techniques utilisees pour 

le depot adresse d' oligonucleotides font appel, soit au 
depot manuel {qui n'est pas utilisable a 1 ' echelon indus- 
triel), soit a\ix techniques de photolithographie, qui 
necessitent 1 'utilisation de "masques" et en outre, sont 

25 dif ficilement applicables avec les acides nucl^iques, qui 
sont photolabiles. 

La presente Invention s ' est fixe pour but 
1 ' obtention de nouveaux supports et de nouveaux procedes 
de fixation d* oligonucleotides, qui ne presentent pas les 

30 inconvenients des procedes proposes dans 1 ' art anterieur. 

Dans ce but, les Inventeurs ont eu 1 ' idee 
d'utiliser comme support de fixation des polyineres 
conducteurs electroniques . 

Les Inventeurs sont maintenant parvenus a 

35 fixer par liaison covalente, et de fagon stable, des 
nucleotides et des oligonucleotides sur un polymere 
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conducteur electronique, et a obtenir de la sorte de 
nouveaiix copolymeres . 

La presents invention a pour objet ym copoly- 
mere, caracterise en ce qu'il repond a la formule gene- 
5 rale (I) suivante : 

-[A]x-[A]y- 



l (I) 



10 [B] z 

dans laquelle 1' unite A represents un monomere d'un poly- 
mere conducteur 4lectronique, I'unit^ B represente un nu- 
cleotide, un oligonucleotide ou un de leurs analogues, 
y et z representent des nombres entiers egaux ou supe- 

15 rieurs a 1, ou y peut etre 4gai a 0, et [ represente une 
liaison covalente, ou un bras espaceur. 

A titre d'exeirple non limitatif de polymeres 
conduct eurs electroniques dont A represente un monomere 
on citera le poly acetylene, la polyazine, le poly(p- 

20 phenylene), le poly (p-ph^nyl^ne vinylene) , le polypyrene, 
le polypyrrole, le polythiophene, le polyfuranne, le 
polyselenophene, la polypyridazine, le polycarbazole, la 
polyaniline, etc... 

Avantageusement , A est une unite pyrrole. 

25 Dans le cadre de 1 ' expose de la presente 

Invention, on entend par analogue de nucleotide, tout 
nucleotide modifie, tels que cevix decrits par exen^le par 
UHLMANN, [Chemical Review, 90:4, 543-584 (1990)]. 

Lorsque 1 'unite B est un nucleotide, il peut 

30 s'agir non seulement d'un de ceux qui entrent habituelle- 
ment dans la composition des oligonucleotides naturels, 
mais egalement leurs analogues ou derives utilises en 
laboratoire. 

II peut s'agir par exemple : 
35 * d* analogues de nucleotides entrant dans la 

composition d' oligonucleotides synthetiques ; 
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* de derives de nucleotides portant des fonc- 
tions protegees qui sont couramment utilises pour la 
synthese des acides nucleiques ; peut dans ce cas 

constituer un intermediaire de synthese d'un 
5 oligonucleotide. 

pourra aussi etre un compose non naturel 
pouvant s'hybrider avec les acides nucleiques, tels que 
ceux decrits par UHIiMANN {publication precitee) . 

Les unites B entrant dans la constitution de 
10 peuvent etre identiques ou differents, et B^ peut 

constituer un homopolymere ou un heteropolymere ; dans ce 
dernier cas, les unites B peuvent s ' enchainer selon une 
sequence quelconque, predetenninee ou non. 

Selon un mode de realisation pre fere de la 
15 presente invention le rapport x/y est corrpris entre 1/5 
et 1/100.000 

Selon encore un autre mode de realisation pre- 
fer e de la presente invention, I represent e un bras 
espaceur repondant a I'une des formules suivantes : 
20 - Ri - [ { CH2 ) n-R2 ] X- E ^2 ) m-R3 ] y- ( ) p- 

dans laquelle : 

-n est un nombre entier de 1 a 10 ; 

-m est egal a 0 ou est un nombre entier de 1 a 10 ; 
-p est egal a 0 ou est un nombre entier de 1 a 10 ; 
25 -X est egal a 0 ou est un nombre entier de 1 a 8 ; 
-y est egal a 0 ou est un nombre entier de 1 a 8 ; 
-R^^, R2 et R3 qui peuvent etre identiques ou differents 
representent : 

CH2; 0; S; NR' ; CO; CH=CH ; NR'CO; CONR' ; NHSO2; 
30 O 

II 

- O - P - 0 - 

I 

OR' 

35 ou R' represente xan atome d'hydrogene ou une chaine al- 
kyle en a C12 • 
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La presente invention a pour objet 

1* utilisation d'un polymere conducteur electronique comme 

support pour^ la fixation par liaison covalente, d'au 
moins un nucleotide. 

5 La presente Invention a egalement pour objet 
un procede de preparation d'un copolymere de formule 

g^n^rale (1) . 

Selon une premiere variante, ce procede est 
caracterise en ce qu'il contprend au moins les etapes sui- 
10 vantes 

- ^xne premiere etape, au cours de laquelle on 
procede a la preparation d'un copolymere de formule gene- 
rale (II) : 

15 - [A*]x-[A]y - (II) 

dans laquelle A, x et y sont tels que definis 
precedemment, et A* represente A f onctionnalise. 

- une deiixieme etape au cours de laquelle on 
20 procede a la fixation, sur le polymere de formule (II) 

d'au moins un groupe de formule generale (III) : 

i*-[B]z ("D 

25 dans laquelle B et z sont tels que definis 

precedemment et i* est un bras active capable de se lier a 

On entend par " f onctionnalise" et "active" au 
sens de la presente Invention, le resultat de toute modi- 
30 fication chimique ayant pour but de pourvoir A et I de 
fonctions chimiques capables de reagir entre elles pour 
former une liaison covalente. 

Selon une autre variante, le procede de prepa- 
ration d'\in copolymere de formule generale (I) est 
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caracterise en ce qu'il comprend au moins les etapes sui- 
vantes : 

- \ine etape a) au cours de laquelle on precede 
a la preparation du compose de formule generale (IV) : 

[A] 

I (IV) 

10 [^] z 

dans lequel A, z, et I sont tels que defi- 

nis ci-dessuS/ 

- line etape b) au cours de laquelle on procede 
a la copolymerisation du compose (IV) avec le monomere A. 

15 Avantageusement , au moins une etape de 1 ' une 

ou 1 ' autre des variantes du procede conf orme a 
1 ' invention fait intervenir au moins une reaction elec- 
trochimique. Cette copolymerisation electrochimique est 
avantageusement effectuee en surface d'une electrode ; en 

20 fin de reaction on obtient de la sorte une electrode dont 
la surface est constituee par un copolymere conforme a 
1 ' invention. 

Par exemple, pour la mise en oeuvre de la pre- 
miere variante du procede conforme a 1' invention, 1 ' etape 

25 de preparation du copolymere de formule generale (II) 
et/ou 1* etape de fixation du groupe de formule generale 
(III) peuvent etre effectuees par reaction electrochi- 
mique ; dans la seconde variante, 1 ' etape b) est avanta- 
geusement effectuee par copolymerisation electrochimique 

30 du compose (IV) avec les monomeres A. 

La copolymerisation electrochimique est par 
exemple effectuee par vol taiiperome trie cyclique, en sou- 
mettant le melange [(IV) : A] a des variations de poten- 
tiel electrique suffisantes pour provoquer la polymerisa- 

35 tion par une oxydation et une reduction successives ; le 
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polymere forme etant conducteur, le cycle oxydation- 
reduction peut %tre repete plusieurs fois. 

Les methodes de polymerisation electrochimique 
generalement utilisees pour la preparation des PCE, 
5 telles que la polymerisation a courant (chronopotentio- 
metrie) ou a potentiel (chronoamperometrie) iirposes sont 
egalement applicables a la preparation des copolymeres 
conformes a 1' Invention. 

La gualite du dep6t peut etre controlee par le 

10 choix des conditions experimentales : le rapport 
oligonucleotide-pyrrole/pyrrole, la tenperature du bain, 
la nature du solvant, la methode electrochimique utilisee 
(voltartperometrie cyclique, chronoait^erometrie, 

chronopotentiometrie) . Le copolymere obtenu peut de la 

15 sorte presenter des qualites de porosite et 
d' accessibility differentes selon 1' usage ulterieur 
souhaite, et la quantity d' oligonucleotide fixe peut etre 
modulee . 

Avantageusement, dans le cadre de la mise en 

20 oeuvre du precede conforme a 1' invention, les reactions 
electrochimiques sont effectuees a la surface d'une elec- 
trode. L' electrode permet en effet de contrdler, par me- 
sure du courant delivre au cours de la reaction, 
1' evolution de la reaction de polymerisation (par exemple 

25 I'epaisseur du polymere forme), ou de reactions 
ulterieures effectuees sur le copolymere. 

Selon un mode de realisation prefere du 
precede conforme a 1 ' invention dans 1 * une ou 1 ' autre de 
ses variantes, il comprend en outre 1" elongation de 

30 1 ' oligonucleotide B^, en plusieurs etapes successives, 
chacune de ces etapes etant constituee par la fixation 
d'un ou plusieurs unites B. 

L' elongation de 1 ■ oligonucleotide 
s'effectue a la surface du support par assemblage de 

35 monomeres proteges, a partir d'au moins un nucleotide ou 
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oligonucleotide fixe en surface du polymere conducteur 
electronique . 

Les methodes classiques de synthese par voie 
chimique des acides nucleiques sont utilisables dans la 
5 mise en oeuvre de ce mode de realisation. 

Les supports conf ormes a 1 ' Invention 
permettent en outre de realiser 1 ' elongation de 
1 ' oligonucleotide par voie electrochimique, en utilisant 
des variations de potentiel de 1' Electrode pour effectuer 
10 les reactions de protection, de deprotection et de 
condensation de la chaine polym^rique en croissance. 

La presente invention a egalement pour objet 
une electrode, caracterisee en ce que sa surface est 
constituee par un revetement comprenant un copolymere de 
15 formule (I) conforme a 1' Invention. 

Une telle electrode peut etre obtenue, par 
exemple, en deposant une couche d'\in copolymere de for- 
mule (I) a la surface d'\ine electrode de platine, d'or, 
de chrome ou de titane recouvert d'or, ou de carbone 
20 vitreux, etc . - . 

Avantageuseraent, on peut associer plusieurs 
electrodes portant eventuellement des copolymeres de 
nature differente. On obtient ainsi un dispositif 
utilisable pour la mise en oeuvre de reactions de 
25 synthese, et/ou de reactions d' hybridation d' acides 
nucleiques . 

Un mode de realisation particulierement 
avantageux d*un dispositif conforme a 1' Invention 
consiste a associer plusieurs electrodes dont deux au 

30 moins portent un groupe different. II peut s ' agir par 
exenple d'un ensemble d' electrodes dont chacune porte un 
nucleotide (ou analogue) different, ou d'un ensemble 
d' electrodes dont chacune porte un oligonucleotide de 
sequence differente. 

35 Dans la mesure ou il est possible de, limiter 

les reactions electrochimiques aboutissant a la fixation 
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de 1' oligonucleotide a une tres petite surface, un dispo- 
sitif conforme a 1 ' invention peut etre constitue par une 
pluralite de microsurf aces de PCE portees par des micro- 
electrodes distribuees sur \in support (microchip PCE) . De 
5 la sorte, des oligonucleotides" qui peuvent, si on le 
souhaite, etre tous differents, peuvent etre fixes de fa- 
gon adressee et ordonnee sur ces microelectrodes - 

Le "microchip PCE" est en particulier 
utilisable pour le sequen^age des acides nucleiques et le 
10 diagnostic. 

A titre d'exemple non limitatif illustrant ce 
qui precede, un copolymere [polypyrrole portant des 
oligonucleotides /polypyrrole] conforme a la presente 
invention, peut §tre obtenu : 

15 1) Par reaction chimique d'un nucleoside, d'un 

nucleotide, d'un oligonucleotide, ou d'un de leurs 
analogues sur un polypyrrole f onctionnalise. Par exemple, 
il est possible d'effectuer la condensation de 
1 * aminoethylpyrrole avec un oligonucleotide portant k une 

20 extremite un phosphate libre ou un carboxyle active. 

2) Pco: copolymerisation chimique ou electro- 
chimique du pyrrole avec le produit de condensation d'un 
nucleoside, d'un nucleotide, d'lin oligonucleotide, ou 
d'un de leurs analogues avec le pyrrole. Par exemple on 

25 peut proceder a la copolymerisation electrochimique du 
pyrrole avec un oligonucleotide ayant un bras espaceur 
portant un pyrrole a son extremite, L'epaisseur de la 
couche du copolymere obtenue sur une surface de platine a 
laquelle elle adhere fortement est de 0,1 |im a quelques 

30 \im, et elle peut %tre realisee sur une surface de 100 ^im^ 
par exemple. Aucune reaction parasite de degradation de 
1 ' oligonucleotide n'a pu §tre mise en evidence. 

3) par preparation d'un polymere conducteur 
electronique portant des fonctions chimiques protegees. 

35 Ces fonctions sont deprotegees localement et 
selectivement pour permettre leur couplage avec un 
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nucleoside, iin nucleotide ou un oligonucleotide. Par 
exertple, il est possible de realiser la preparation de 
monomethoxytrityl aminoethyl pyrrole /polypyrrole, et de 
le deproteger localement soit en milieu acide, soit en 
5 appliquant un potentiel. La fonction amine liberee peut 
ensuite reagir avec un nucleoside, un nucleotide ou un 
oligonucleotide portant par exemple un phosphate ou un 
carboxyle actives. 

4) par synthese simultanee dirigee spatiale- 

10 ment de diff erents . oligonucleotides . 

La synthese d'un oligonucleotide s'effectue en 
un point du support par assemblage de nucleotides 
proteges, a partir d'un nucleoside accessible en surface 
du copolymere. Les nucleotides proteges peuvent etre des 

15 nucleosides phosphoramidites, des nucleosides phospho- 
nates, des nucleosides phosphotriesters . Localement, la 
synthese est effectuee a la maniere dont est realisee la 
synthese d'un oligonucleotide sur support de silice dans 
un synthetiseur. Mais la difference est que la synthese 

20 de tout 1' ensemble des oligonucleotides est realisee 
simultanement, en realisant electrochimiquement des 
operations de deprotection ou de condensation selectives 
sur une tres petite surface, ce qui permet de masquer les 
oligonucleotides qui ne doivent pas reagir. Ceci permet 

25 de realiser en parallele la synthese de differents oligo- 
nucleotides . 

Bien entendu, les procedes brievement exposes 
ci dessus pour illustrer la synthese de copolymeres 
[pyrrole/oligonucleotides-pyrrole] sont egalement 

3 0 appliquables a des analogues polynucleotidiques , par 
exeitple des analogues de la chaine sucre-phosphate tels 
que mono- ou dithiophosphates , methylphosphonates , phos- 
photriesters et des analogues non-ioniques non 
phosphoryles tels que formacetals, carbamates, 

35 sulfoxydes. 
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Les copolymeres conf ormes a 1 ' invention pre- 
sentent une bonne stabilite aiax contraintes mecaniques , a 
I'himididite, a la dessication, a la chaleur, aux bases, 
et sont done conpatibles avec un grand nombre de 
5 reactions, ce qui autorise xane large variete 
d* utilisations . 

Les inventeurs ont precede a 1 • hybridation se- 
lective d' oligonucleotides a des oligonucleotides com- 
plementaires fixes sur support de polypyrrole, et ont 
10 constate que 1 'utilisation de ce support conf ere les 
avantages suivants : 

- Le copolymere conf orme a 1 ' invention est po- 
reux, ce qui conf ere aux oligonucleotides fixes sur le 
support une bonne accessibilite pour 1 ' hybridation avec 

15 des acides nucleiques de sequence conplementaire . Cette 
accessibilite est mise en evidence par 1 ' observation 
d'xine hybridation proportionnelle a I'epaisseur de la 
couche de copolymere. Un oligonucleotide coinplementaire 
se trouvant dans le milieu d' hybridation s'hybride trois 

20 fois plus sur une couche de copolymere pyr- 
role/oligonucleotide-pyrrole trois fois plus epaisse (et 
done renfermant trois fois plus d' oligonucleotide lie au 
support) . La cinetique d' hybridation est voisine de celle 
qu'on observe avec les supports d' hybridation convention- 

25 nels. II faut noter que dans les memes conditions, un 
oligonucleotide de sequence non complementaire ne se fixe 
pas sur le support. 

- Les Inventeurs ont egalement verifie que 
1' hybridation est reversible et que tout oligonucleotide 

30 hybride peut etre relargue par chauffage, ou par traite- 
ment avec de la soude diluee, sans dommage pour le poly- 
pyrrole et 1 ' oligonucleotide fixe. 

- Comme il a ete indique precedemment , une co- 
polymerisation adressee est realisable sur des surfaces 

35 d' electrodes extr^ent petites. Ceci permet de realiser 
une matrice de points miniaturisee parfaitement ordonnee 
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sur un support, chacun de ces points portant un oligonu- 
cleotide de nature parfaitement definie. Les chaines 
nucleiques cibles portant une sequence conplementaire a 
la chaine fixee sur le support s'hybrident selectivement . 
5 II en resulte une densite locale d'acides nucleiques 
cibles extrement elevee, ce qui rend leur detection plus 
aisee, voire meme dans certains cas supprime la necessite 
d'xine amplification prealable a la detection. La 
detection de 1 ' hybridation peut en particulier §tre faite 

10 par le biais de 1' electrode qui a servi a preparer le 
copolymere, et qui peut servir ensuite pour la mesure des 
phenomenes d' association ou de dissociation qui se 
produiront a sa surface. L ' hybridation d'un acide 
nucleique complement aire peut par exenple etre suivie in 

15 situ par mesure electrique sur 1* electrode qui supporte 
le polymere conducteur electronique, soit par mesure 
directe, soit en marquant 1 ' oligonucleotide cible par \ine 
molecule electroactive telle qu'une phenothiazine ou une 
quinone par exeinple. 

20 II va de soi que les methodes traditionnelles 

de detection des sequences cibles d'acides nucleiques 
sont egalement applicables. 

Les inventeurs ont en outre reus si a syntheti- 
ser des oligonucleotides directement sur le copolymere 

25 conforme a 1 ' Invention par deprotection electrochimique 
in situ. 

De maniere generale, 1 ' assemblage d'un nucleo- 
tide sur une chaine polynucleotidique en croissance sur 
un support fait appel a une serie de reactions qui met- 

30 tent en jeu des groupements protecteurs pour diriger la 
reaction sur une f onction donnee et 1 ' empecher sur une 
autre. Les Inventeurs ont mis cette propriete a profit 
pour orienter la reaction d' assemblage sur les surfaces 
correspondant aux oligonucleotides choisis ou l*on veut 

35 inserer un nucleotide. 
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Conformement a 1' Invention, le groupement pro- 
tecteur de la chaine en croissance de 1 ' oligonucleotide 
peut etre elimine localement par xine reaction electrochi- 
mique, ce qui permet d'ajouter un nucleotide a 
5 1 ' emplacement choisi . 

Des avantages corrplementaires decoulent de 
cette possibilite d'effectuer, sur le support conforme a 
1- invention, une synthese oligonucleotidique in situ. En 
effet, dans ce cas, il est possible de synthetiser in 

10 situ et en parallele 1' ensemble des oligonucleotides qui 
vont etre disposes sur la matrice de points, au lieu de 
synthetiser independamment des oligonucleotides portant 
un bras pyrrole, puis d'effectuer des copolymerisations 
successives. Ceci permet d'envisager la realisation in- 

15 dustrielle de matrices de plusieurs milliers de microsur- 
f aces . 

La presente invention sera mieux coitprise a 
I'aide du cortplement de description qui va suivre, qui se 
refere a des exen^iles de preparation et d' utilisation de 
20 copolymeres conformes a 1' invention. 

PPKPARATTQN D ' UN i^tTTPPORT p nT.VPYRRQLE PAR CQPOLYMgRXgj^TXON 
PVRPOT.R RT DT7N QLIGON TTrT.EOTIDE PORTANT UN QRQUPF ?Yfi- 
pm.P : PROPRTETES DE CE SUPPORT 

EXEMPIiE N' 1 : SYNTHESE DES OLIGONUCLEOTIDES MODIFIES 
25 I, - PREPARATION D'ON AMTDITE DE NOCLEOSIDE 

PYRROLE : 

I4re MBTHODE 

Le schema reactionnel global de cette synthese 
est illustre a la figure 1, 
30 - Preparat i on du comnos^ n* I (figure X) 

Ce corrpose peut etre obtenu par reaction d'une 
diamine sur la dimethoxytrityl thiothymidine ou sur la 
dimethoxytrityl thiodesoxyuridine suivant les methodes 
decrites par ROGET et al. , [Nucleic Acids Res. 17, 7643- 
35 7651 (1989) ] . 
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- Preparation du compose n'2 (figure 1) 

Le con¥)Ose n*l (2 g ; 3,1 mmoles) est seche 
par coevaporation dans 1 ' acetonitrile anhydre et 
redissous dans 20 ml de dichlorome thane . On ajoute 2 eq 
5 de dissuccinimidyl sebacoate (2,45 g ; 6,2 mmoles). La 
reaction est laissee 3 heures a temperature ambiante. Le 
produit obtenu est separe sur colonne de silice (gradient 
de 0 a 10% de methanol dans le chloroforme) ou precipite 
dans I'hexane {R = 60%). II peut aussi etre utilise tel 
10 quel pour la syn these du corrpose n* 3. 

- Preparati on du compose n' 3 (figure 11 

Ce produit est prepare par ajout de 

1 • aminoethylpyrrole (1,36 g ; 12,4 mmoles) au melange re- 
actionnel precedent ou de 220 mg d'aminoethyl pyrrole (2 

15 mmoles) au compose n' 2 obtenu apres purification. Le pH 
est amene a 8-8,5 par ajout d'une amine tertiaire 
(triethylamine) . La reaction est laissee 2 heures et on 
ajoute 250 ml de chloroforme. La solution organique 
obtenue est lavee par 2 fois 100 ml. de NaHC03 0,5 M, et 

20 100 ml d'eau distillee, puis sechee sur sulfate de 
sodium. Le produit est separe sur colonne de silice avec 
du methanol dans le chloroforme (0 a 10%) . Apres 
evaporation du solvant, le compose n* 3 est repris par 10 
ml d'^thanol et precipite dans 400 ml d' ether ethylique 

25 (R = 60%) . 

- Preparation du compose n* 4 (jEigure X) 

Le compose n*3 (100 mg ; 0,11 mmoles) et du 
tetrazolate de diisopropyl ammonium (9 mg ; 0,5 eq) sont 
seches par coevaporation dans un melange de 

30 dichlorome thane (2 ml) et d' acetonitrile (3 ml) anhydres . 
Le residu est repris par 2,5 ml de dichlorome thane 
stabilise a I'amylene. De la bi s- diisopropyl amino cysino - 
ethoxyphosphine (39 fil ; 1,2 eq) est ajoutee a travers un 
septum. Au bout de 2 heures de reaction, on ajoute 20 ml 

35 de dichloromethane anhydre. La solution obtenue est lavee 

2 fois par 25 ml de NaHC03 sature puis 25 ml d'eau 
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distillee. La phase organique est sechee sur sulfate de 
sodium et evaporee a sec. Le phosphoramidite obtenu est 
repris par 2 ml de dichloromethane, precipite dans 100 ml 
d'hexane et seche une nuit au dessicateur. Le conpose n*4 
5 est obtenu avec un rendement de 85%. II est conserve sous 
argon a -20 'C a 1 ' abri de I'hiamidite. 
2* METHODE : 

Les etapes de ce procede sont illustrees a la 

figure 2. 
10 MODE OPERATOIRE : 

Preparation du compost n* 18 (figure 2) 

Ce compose peut etre prepare par reaction 
d'une diamine sur la dimethoxytrityl thiothymidine ou sur 
la dimethoxytrityl thiodesoxyuridine suivant les methodes 

15 decrites par ROGET et al. [Nucleic Acids Res. ; 17, 7643- 
7651 (1989)]. 

Preparation du conopose n* 19 (figure 2) 
Le conpose n* IB (4 g ; 6.60 mmoles) est seche 
par coevaporation dans la pyridine anhydre et redissous 

20 dans 4 ml de pyridine anhydre et 40 ml de THF 
( tetrahydrof urane ) anhydre . 

On ajoute 1.2 eg d' anhydride succinique 
{800 mg ; 8 mmoles), et on laisse reagir pendant 1 h. On 
evapore les solvants puis, afin d'eliminer la pyridine. 

25 on coevapore au toluene. On ajoute 1.5 eq d'aminoethyl 
pyrrole tl,l ml ; 9,9 mmoles). On coevapore au THF. On 
ajoute 30 ml de THF et 2 eq de DCC 
(dicyclohexylcarbodiimide) (2,70 g ; 13.2 mmole) 
prealablement dissoute dans 30ml de THF. On laisse la 

30 reaction la nuit. Le precipite est elimine par filtration 
et lave par du dichloromethane jusqu'a ce qu ' il soit 
blanc, Le filtrat est evapore a sec et repris par 250 ml 
de dichloromethane. La solution organique obtenue est 
lavee par 2 x 250 ml de NaHC03 sature puis 250 ml d'eau 

35 distillee. La phase organique est sechee sur sulfate de 
sodium et evaporee a sec. Le produit (compose n* 19) est 
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purifie par chromatographie sur colonne de silice. Il est 
elue par CH2CL2/MeOH/TEA : 97,5/2,5/1. R = 67 %. 

Preparation du coxqpos^ n* 20 (figure 2) 
Le coitipose n* 19 (600 mg ; 0,75 mmoles) , et du 
5 tetrazolate de diisopropyl ammonium (63 mg ; 0.37 mmoles) 
sont seches par coevaporation dans du 

dichloromethane/acetonitrile : 2,5 ml/2,5 ml, puis repris 
par 5 ml, de dichlorome thane. La bis-diisopropylamino- 
cyanoethoxyphosphine (280 ^ll ; 0.9 mmoles) est ajout^e a 

10 tr avers un septum. Au bout de 2 heures de reaction on 
ajoute 20 ml de dichloromethane . La solution organique 
obtenue est lavee par 2 x 25 ml de NaHC03 sature puis 25 
ml de NaCl sature. La phase organique est sechee sur 
Na2S04 et evaporee a sec. Le residu de 1 ' evaporation est 

15 repris par 5 ml de dichloromethane. Le produit (compose 
n* 20) est obtenu par precipitation dans I'hexane, avec 
un rendement de 78 %. Apres sechage une nuit dans un 
dessicateur sous vide, il est conserve sous argon a -20 'C 
a 1 ' abri de 1 ' humidite . 

20 II. - PREPARATION D'tJN N TTCLEQSIDE PYRROLE 

- Preparat ion du compose n* 5 

Le coinpose n*4 (68 mg ; 0,06 mmoles) est 
redissous dans 300 \il d' acetonitrile anhydre (solution 
0,2 M) . Ce produit est utilise pour preparer un oligonu- 

25 cleotide (Oligo-l-pyr ) de sequence Pyr-TGT ACC TGA ATC 
GTC CGC CAT, dans laquelle Pyr represente le derive de 
nucleotide correspondant au compose n*4. La preparation 
de cet oligonucleotide est realisee sur un synthetiseur 
automat ique d'ADN (Applied Biosys terns 381A) suivant les 

30 procedures decrites par le fabricant. Le cortpose n* 4 de 
1 ' invention est soumis au meme cycle de synthese que les 
phosphoramidites normaux (A C G T) . Seuls la concentra- 
tion (0,2 M au lieu de 0,1 M) et le temps de reaction 
(30 secondes au lieu de 15 secondes) sont augmentes pour 

35. le compose n" 4. 
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Apres synthese, 1 ' oligonucl^otide-pyrrole est 
ditrityle sur le support, par action de TCA (acide tri- 
chloracetique) a 3%. II est coupe du support par 4 x 500 
^il de NH4OH a 28%. Le chauffage de cette solution pendant 
5 16 heures a 60 *C permet d'eliminer les groupements pro- 
tecteurs. Le coirpose n'5 (represents figure 3) est obtenu 
par chromatographie en phase inverse en utilisant un 
gradient de 10 a 50% d ' acetonitrile dans 1' acetate de 
trie thy lammonium {25 mM, pH 7). 
10 Le conpose n* 20 peut etre utilise de la meme 

fa<;on que le compose n* 4. 

EXEMPLE 2 : PREPARATION DU SUPPORT PCE- POLYNUCLEOTIDE PAR 
COPOLYMERISATION ELECTRONIQUE (coinpOfl6 n' 6, figure 3) 

A - Principe de la technique 

15 Les noyaux pyrroles oxydes sont capables de se 

polyiaeriser pour former un polymere insoluble, le poly- 
pyrrole. Une cellule d' electropolymerisation est 
schematisee a la figure 4a : cette cellule comprend xine 
electrode de travail (1), une contre-electrode (2), et 

20 une electrode de reference (3). 

Si 1 • oxydation est realisee par voie electro- 
chimique, la synthese du polypyrrole n'aura lieu que sur 
1' electrode de travail. Ceci permet done une synthese 
tres localisee d'un polymere. Un oligonucleotide portant 

25 au bout d'un bras un noyau pyrrole peut done etre insere 
dans le polymere simplement par copolymerisation des pyr- 
roles. On obtient ainsi le polymere desire (coitpose 6, 
figure 3 ) . 

Le polymere forme (polypyrrole) etant conduc- 
3 0 teur, ces reactions peuvent §tre poursuivies et plusieurs 
cycles de synthese peuvent etre realises (il y a seule- 
raent une variation de resistance de 1' electrode a chaque 
cycle) . 

B - Methode 

35 La polymerisation est conduite sur une elec- 

trode de platine de 60 mm^ dans une solution contenant 
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10-2 M de pyrrole, 5.10-^ M de pyrrole siibstitue, oligo- 
nucleotide porteur d'un groupe pyrrole en 5' 
(Oligo-l-pyr) et 0,1 M de LiCl04 (dopant). 

L' oligonucleotide portant le pyrrole en 5' 
5 (compose n* 5, Oligo-l-pyr) a ete synthetise selon la 
methode decrite ci-dessus a 1 ' exenple 1, et purifie par 
HPLC sur phase inverse, Un oligonucleotide de m%me 
sequence (Oligo-l) ne portant pas de pyrrole a servi de 
controle negatif. 

10 Ces deux produits ont ete marques en 5 ' par du 

^^P afin de suivre plus facilement les reactions de copo- 
lymerisation. 

Les reactions d'oxydation du monomere et de 
reduction du polymere sont assurees par une variation cy- 

15 clique du potentiel entre -0,4 et +0,9 V/ECS. La figure 
4b represente les courbes de voltairperometrie cyclique 
(intensite en fonction du potentiel) au cours de 12 
cycles de polymerisation. 

L' integration du courant par rapport au temps 

20 (quantite d' electrons consommee) permet une evaluation de 
la masse de polymere forme sur la surface de 1 ' electrode 
et done de 1 ' epaisseur du film (de 1 ' ordre de 0,2 \m pour 
5.10-2c) . 

C - Resultats 

25 * ?^^-ab^lite d'un oligonucleotide — dans — iss 

conditions d ' 41ectro polvmerisation. 

Le controle par HPLC de 1 ' oligonucleotide en 

solution soumis a 1 ' electropolymerisation ne montre au- 

cune degradation de celui-ci. 
30 * Migration oroore d'un oligonucleotide soumis 

a un potentiel. 

Un acide nucleique est une molecule polyanio- 

nique capable de migrer dans un chan?) electrique mais, de 

par la presence des ions perchlorate dans le milieu, au- 
35 cune migration n'est observee. D' autre part, aucune ad- 
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sorption des oligonucleotides sur un polypyrrole preforme 
n'est mesurable. 

* .qn^nifirite et du taux d' incorporation <^es 
oligonucleotides lo rs de la copolvmerisation. 

5 1 - La polymerisation du pyrrole est conduite 

en presence de 1 ■ oligonucleotide 1 non modifie oligo-1 
(TGT ACC TGA ATC GTC CGC CAT) . 

Oligo-1 : 10"^ M dans le milieu reactionnel 

Oligo-1 sur support : 4.10"^^ mol, soit 0,4% 
10 d' incorporation non specifique. 

2 - La polymerisation est conduite en presence 
de 1' oligonucleotide modifie Oligo-l-pyr (P TGT ACC TGA 
ATC GTC CGC CAT) 

Oligo-l-pyr : 10"^ M dans le milieu 

15 reactionnel 

Oligo-l-pyr sur support : 7,2. lO'^^ j^ol, soit 
0,72% d' incorporation. 

44% des oligonucleotides -pyrroles detectes sur 
le support sont ef f ectivement fixes par le groupe pyr- 
20 role. Cependant, en ajoutant 0,2 M de thymidine 5' phos- 
phate dans la solution d' electropolymerisation, la speci- 
ficite d'accrochage s ' eleve alors a 80%, par diminution 
de la fixation de 1 ' oligonucleotide non modifie. 

* Reactivite electrochimiaue de I'oliaonu- 
25 cleotide-nvrrole. 

La solution de depart contient 1 oligonucleo- 
tide-pyrrole pour 20 000 monomeres pyrrole. Par le calcul 
de la masse du polymere forme et par la quantite 
d' oligonucleotide fixe, on estime que le polymere com- 
30 prend 1 oligonucleotide-pyrrole pour 60 000 maillons pyr- 
role. 

L ' oligonucleotide-pyrrole s ' incorpore done 
3 fois moins qu'un pyrrole libre, ce qui constitue un 
taux d' incorporation tout-a-fait satisf aisant . 
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* Densite de fixation. 

Dans les conditions experiment ales exposees 
ci-dessus, 5,3 pmoles/cm2 d' oligonucleotides sont fixees. 

La proportion d' oligonucleotide integre dans 
5 le polymere {1/60 000) peut etre facilement amelioree par 
augmentation du rapport [oligonucleotide-pyrrole/pyrrole 
monomere] dans le milieu reactionnel. Ceci peut etre rea- 
lise de trois differentes fagons 

- Augmentation de la quantite d'oligo- 

10 nucleotide ; 

- Diminution de la concentration de pyrrole 

libre ; 

- Diminution du volume reactionnel. 

EXEMPLE 3 : PROPRIETES DBS COPOLYMERES OLIGONUCLEOTIDES- 
15 POLYPYRROLE CONFORMES A L' INVENTION ; UTILISATION COMME 
SUPPORT D* HYBRIDATION D'ACIDES NUCLEIQUES. 

Un support polypyrrole portant 1 ' oligo- 
nucleotide Oligo-1 a ete synthetise selon la methode 
decrite a 1 ' exenple 2. L' electropolymerisation a ete 

20 conduite jusqu'aux charges de 5.10"^ C pour obtenir un 
support de 0,2 [im d'epaisseur, et de 15. 10"^ C pour obte- 
nir un support de 0,6 ^m d'epaisseur. Les reactions 
d ' hybridation sont effectuees dans un tampon phosphate 20 
mM pH 7,4, NaCl 300 mM, SDS 0,5%. Les lavages sont 

25 realises dans le meme tampon mais dilue 4 f ois . Toutes 
ces reactions sont effectuees a temperature ambiante. 
Resulta,ts 

L' accessibilite des oligonucleotides greffes a 
ete verifiee par leur capacite d' hybridation avec d'un 
30 oligonucleotide complement aire marque au ^^P se trouvant 
dans le milieu liquide environnant. 

a ) Hybr ida t i on 

La cinetique d' hybridation des supports de 
differentes epaisseurs est comparable, et la capacite 
35 totale d ' hybridation est proportionnelle a 1 ' epaisseur du 
support, comme le montre la figure 5, qui represente en 
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abscisse le terrps d'hybridation (en minutes), et en 
ordonnee la quantite d' oligonucleotide complement aire 
marque au ^^P fix6 au support (en cpm) , pour deux 
epaisseurs differentes : (•) = support de 0,2 ^im 
5 d'epaisseur ; {▲) = support de 0,6 \m d'epaisseur. 
b) Denaturation 

II est possible de suivre la denaturation des 
duplex de fagon continue, ce qui montre la reversibilite 
du phenomene d'hybridation. Les figures 6a) et 6b) illus- 

10 trent respectivement la quantite d' oligonucleotides res- 
tant sur 1' electrode et la vitesse de denaturation en 
f one t ion de la teitperature de lavage {pour une variation 
de temperature de I'C par minute) sur les supports 
d'epaisseur differente : (•) : 0,2^m ; (A) = 0,6 Mm. 

15 D' autre part, il a ete verifie que le support 

oligonucleotide-polypyrrole n'est pas affecte par des 
cycles de denaturation/renaturation. 

Dans les conditions experimentales mises en 
oeuvre, la vitesse maximale de denaturation est atteinte 

20 a 60 *C environ, ce qui correspond au point de fusion 
theorique de 1 • oligonucleotide (61,5"C). 

EXEMPLE N* 4 : SYNTHESE IN SITU D • OLIGONUCLEOTIDES SUR 
SUPPORT POLYPYRROLE 

I. - FIXATION DU ler NUCLEOTIDE 
25 Ifere METHODS 

Prt^naration du compose n' 13 

Le schema reactionnel est illustre par la 

figure 1 . 

Le support (compose n'8, figure 7) est realise 
30 par electropolymerisation d'une solution de pyrrole et 
d'aminoethylpyrrole (IQ-^ M/IO'^ M) en presence de LiCl04 
0,1 M dans 1 ' acetonitrile . L ' electropolymerisation se 
fait par balayage de -0,3 V a +0,85 V par rapport a 
Ag/Ag+ 10"^ M sur une electrode de platine de 60 mm^ . 
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- Preparation du compose n' 11 (€icmre 7) 
Le compose n*8 est lave par de 1 ' acetonitrile 
anhydre (2 x 5 lal) puis par de la triethylamine dans 
1' acetonitrile (500 ^ll / 5 ml) . 
5 10 mg de nucleoside active (conpose n* 2) sont 

seches par coevaporation dajis 1 ' acetonitrile anhydre, 
repris par 500 ^.1 d' acetonitrile anhydre et ajoutes au 
support dans un flacon hermetiquement bouche. L' ensemble 
est place sous agitation mecanique douce pendant 
10 24 heures. Le support est retire et lave par de 
1' acetonitrile puis du dichloromethane jusqu'a 
disparition de la couleur du trityle dans les solvants de 
lavage . 

Les fonctions amine du support n'ayant pas 
15 reagi avec le nucleoside doivent etre bloquees. Ceci a 
ete effectue par "capping- par un melange d' anhydride 
acetigue-N-methylimidazole dans la pyridine. La reaction 
est laissee 6 heures. Le support f onctionnalise (compose 
n* 11) est ensuite lave intensivement par 3 x 10ml de 
20 pyridine, 3 x 10ml d' acetonitrile et 3 x 10ml de dichlo- 
romethane successivement . 

2eme METHODE 

Le schema reactionnel est illustre a la 

figure 8 . 

25 - Preparation du rompose n' 14 (figure 8) 

Le polypyrrole amine (compose n* 8) est lave 
par de 1 ' acetonitrile anhydre (2 x 5 ml) puis par de la 
triethylamine dans 1 ' acetonitrile (500 ^.1/5 ml). Le 
nucleoside active (compose n* 2) (20 mg) est seche par 

30 coevaporation dans 1 • acetonitrile anhydre, repris par 
1 ml d' acetonitrile anhydre et ajoute au support (compose 
n*8) dans un flacon hermetiquement bouche. L' ensemble est 
place sous agitation mecanicjue douce pendant 24 heures. 
Le support greffe (compose n' 14) est lave par de 

35 1 ' acetonitrile puis du dichloromethane jusqu'a dispari- 



wo 94/22889 



PCT/nR94/00354 



23 

tion de la couleur du trityle dans les solvants de lavage 
lors de leur acidification. 

- Prprtarati on du compose n' 15 { figure g) 

Les fonctions alcool secondaire apportees par 
5 le nucleoside ainsi que les . fonctions amine du support 
n'ayant pas reagi doivent %tre masquees. Pour cela, on 
realise un blocage par un melange d' anhydride acetique/N- 
methylimidazole dans la pyridine (1 ml) pendant 6 heures. 
Un lavage par de la pyridine (2 x 5 ml ) , de 
10 I'acetronitrile (2 x 5 ml) et du dichl or ome thane 
(2 X 5 ml) permet d'obtenir le compose n* 15. 

II. - |i ^I.OKrfiATIQN DE L ■ QLIGONUCIiEOTIDE 

- Preparati on du compose n' 12 ffjcrure 7) 

- Le trimere d(CCT) a ete prepare sur elec- 
15 trode de platine recouverte de polypyrrole par deux 

methodes : 

. Synthese avec deprotection chimique, suivant 
le cycle habituel de la synthese phosphoramidite, 

. Synthese avec detritylation electrochimique . 
20 a) Synthese chimigue 

On effectue, autant de fois que necessaire, 
les Stapes suivantes, chaciine correspondant a la fixation 
d'un nucleotide ; ces etapes sont representees a la 
figure 9 ; 

25 - Detritylation du support par 4 x 500 |al d'acide 

trichloroacetique a 2% dans le dichl orpme thane ; 

- Rin<?age par de 1 ' acetonitrile pour enlever le 
reactif (5 x 1 na) ; 

- Lavage par de 1 • acetonitrile anhydre pour synthese 
30 d'ADN (3x1 ml) ; 

- Ajout de 250 ^1 de phosphoramidite 0,1 M et 250(11 
de tetrazole 0,5 M ; 

- Couplage {2 mn) et elimination de la solution 
nucleosidique ; 

35 - Ringage par de 1 • acetonitrile {5x1 ml) ; 
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- Capping anhydride acetique/methylimidazole {500 ^1, 
Imn) ; 

- Rin<;age par de 1 ' acetonitrile (2 x 1 ml) ; 

- Oxydation par iode/lutidine 1 mn (500 ^il, 1 mn) ; 
5 - Ringage par 5 x 1 ml d' acetonitrile ; 

- Detritylation, et debut d'un nouveau cycle, 
etc . . . 

La mesure des trityles donne respectivement a 1' issue de 
chague cycle : 0,090 DO/2 ml (dT) , 0.095 DO/2 ml (dCT) et 
10 0,087 DO/2 ml (dCCT) . 

b) Synthese avec d6protection elect rochimigue 
Les etapes de synthese sont les memes que pour 
la synthese chimique ci-dessus, mais la detritylation est 
realisee par application d' ion potentiel de 1,2 V pendant 
15 5 mn. 

La detritylation n'est pas quantifiable, car 
le cation trityle forme est capte par 1' anode, ce qui le 
soustrait a la mesure. Le cycle de couplage a cependant 
ete realise. 

20 - Preparati on du comnose n' 13 (figure 7) 

La coupure du support et 1 ' elimination des 
groupements protecteurs sont faites par 2 ml d'ammoniaque 
dans un tube en verre ferme par un bouchon a vis la reac- 
tion est effectuee pendant 48 heures a ten¥)erature 

25 ambiante. 

Les temoins prepares sur colonne de silice 
sont deproteges par 4 x 250 ^1 d'ammoniaque pour les de- 
crocher du support {t = 4 x 1/2 h) . La solution ammo- 
niacale est ensuite laissee 48 heures a temperature 

30 ambiante. Les solutions sont evaporees et analysees par 
chromatographie en phase inverse sur une colonne C4 , 5 \m 
de 25 cm. On applique un gradient de 0 a 30% de B 
(Acetate de triethylammonium 25 mM, pH 7 et acetonitrile 
50%) dans A (Acetate de triethylammonium 25 rtiM, pH 7) en 

35 30 min. 
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- Preparation du comnnse n' 16 itiOMXe XQ) 

Le compose n* 16 est synthetise suivant le 
meme protocole que le compose n* 12 avec des resultats 
semblables pour la detritylation. Ceci montre que la 
5 nature du bras espaceur infiue peu sur la synthese 
chimique . 

- Preparation du compos e n' 17 f figure 10) 

Le compose n' 16 est deprot^ge 48 heures a 
teiT^erature artibiante dans I'ammoniaque a 28% dans un 

10 flacon hermetiquement bouche, Le groupement 
dimethoxytrityle est ensuite coupe par I'acide 
trichloroacetique a 3% (3 x 3 ml) et mesure pour verifier 
que 1' oligonucleotide est toujours sur le support. 
EXEMPLE N* 5 : COPOL"XMERlSATION D'OLIGOUaCLBOTIDES- 

15 PTOROLE SUR DES MICROELECTRODES 

Une matrice de quatre electrodes representee a 
la figure 11a est realisee par inclusion de quatre fils 
de platine (1) {diametre 0,6 mm) dans un cylindre de 
verre (2) (diametre 5 mm x 10 mm de hauteur) . Une des 

20 electrodes est utilisee comme contre-electrode (3). Ce 
systeme de matrice permet de fixer des oligonucleotides 
differents sur chaque point de la matrice. 

La matrice d' electrodes est plongee dans un 
recipient (4), ou est effectuee la reaction, et ou est 

25 egalement immergee une electrode de reference (5) . 

Les 3 electrodes de travail sont 
successivement recouvertes electrochimicjuement par un 
copolymere compose de pyrrole et d' oligonucleotides 
capables de d^tecter par hybridation tine mutation du 

30 codon 61 du gene ras H humain. Ces 3 oligonucleotides 
portant en 5 • un groupe pyrrole sont les suivants : 



5' Pyr TCCTCCTGGCCGG 3' 
5 ' Pyr TCCTCCAGGCCGG 3 ' 
5 ' Pyr TCCTCCCGGCCGG 3 ' 
3 5 Chaque oligonucleotide est copolymerise suc- 

cessivement sur chaque electrode dans les conditions 



- oligo normal 

- oligo mute A 

- oligo mute C 
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decrites dans I'exemple 2, mais dans un voltime 
reactionnel de 300 ^1 au lieu de 3 ml. 

Les vol tamper ogrammes obtenus sont representes 
sur la figure lib : (d) polymerisation sur la premiere 
5 electrode ; (2) polymerisation sur la deuxieme 
electrode ; (3) polymerisation sur la troisieme 
electrode) Ces voltairperogrammes sont tres reguliers et 
tres reproductibles aussi bien a charge reduite (2 a 
4.10"^ C, courbes du haut) qu'a forte charge (1 a 
10 1,3.10"^ C, courbes du bas) . Dans ces conditions, 
6.10"^^ moles d' oligonucleotide sont fixees sur 0,3 mm-^ 
(soit 18 pmoles/cm^) pour une epaisseur de film de 0,1 \m 
(charge de 10"^ C) . 

- Detection d'une mutation pontuelle Hiia 

15 acide nucleiaue nar hybridation sur une matrice 3 points. 

Trois fragments d' acide nucleique d'une 
longueur de 51 nucleotides sont utilises afin de simuler 
les mutations ras H naturelles recherchees. 

Ces trois acides nucleiques ont pour 

20 sequence : 

- ras H normal : 

5 ' CTGTTGGACATCCTGGATGCCGGCCAGGAGGAGTACAGCGCCATGCGCGAC 3 ' 

- ras H mute T : 

5 ' CTGTTGGACATCCTGGATGCCGGCCTGGAGGAGTACAGCGCCATGCGCGAC 3 ' 

25 - ras H mute G : 

5 • CTGTTGGACATCCTGGATGCCGGCCGGGAGGAGTACAGCGCCATGCGCGAC 3 ' 

lis sont specif iquement reconnus par hybrida- 
tion avec les sondes fixees sur la matrice ; respective- 
ment oligo normal, oligo mute A, oligo mute C. 

30 La reaction d' hybridation est realisee a 25 'C 

durant 1 heure, dans un tampon phosphate 20 mM, pH 7,4, 
NaCl 300 mM, SDS 0,5% contenant 0,1 pmole d' acide 
nucleique a detecter, marque en 5' par du 32P. La matrice 
est ensuite lavee dans le meme tampon a 35 'C. La detec- 

35 tion est realisee par autoradiographie de la matrice sur 
un film photo. Dans ces conditions, 1 ' hybridation de 
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I'acide nucleique cible n'a lieu que sur 1' electrode 
portant 1 ' oligonucleotide de sequence strictement 
complementaire ; aucune hybridation croisee n'est 
decelable. 

5 La detection specif ique d'une mutation ponc- 

tuelle est done possible grace a cette matrice. 
EXEMPI.E 6 : UTILISATION D ' ULTRA-MICROELECTRODES . 

Un systeme represente a la figure 12 est 
cortpose de 10 electrodes d'or d^posees sur une plaquette 

10 de verre ; la largeur des electrodes peut varier de 10 a 
100 \m et la longueur de la zone active (zone plongee 
dans la solution) est de I'ordre de 2 mm. Un autre 
systeme a ete fabrique par depot selectif d'or sur un 
substrat isolant d'oxyde de silicium, puis isolation des 

15 connexions. Des matrices constituees d' electrodes carrees 
de 25 a 200 de cote sont ainsi obtenues- 

Dans les deux cas, la copolymer isation de 
pyrrole et d' oligonucleotide-pyrrole peut etre effectuee 
sur chaque electrode, selon le procede decrit dans 

20 I'exenple 5 et les films de polypyrrole obtenus sont de 
bonne qualite et leur epaisseur peut etre parfaitement 
maitrisee, comme decrit a I'exenple 2. 

EXEMPIiE 7 : SYNTHESE IN SITU D • OLIGONUCLEOTIDES : 
DEPROTECTION ELECTROCHIMIQUE DE 5 * -TTCTGAGG-3 ' 

25 La synthese a et4 conduite sur un support de 

polypyrrole amine (conpose n* 8) , portant un bras 
c livable pour les besoins de 1 ' analyse ulterieure de 
1 ' oligonucleotide forme. 
MODE OPERATOIRE ; 

30 - Synthase de 5 ' -TTCTGAGG-3 • avec une 6tape de 

d6protection electrocliimique de 5 • -TTCTGA6G-3 • 

L'amidite de thymidine introduit en position 
(5) a partir de 1 ' extremite 3' de 1 ' oligonucleotide est 
deprotege par application d'un potentiel de +1,1 V 

35 pendant 15 mn lorsque le groupement protecteur est le 
thiopixyle, ou de -1,3 V pendant 15 mn lorsque le 
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groupement protecteur est le groupement p-nitro-benzoyle. 
Les autres nucleosides sont introduits sous forme 
d'amidites trityles, et sont deproteges chimiquement, par 
detritylation par 1 ' acide trichloroacetique. 
5 1) Protection par un groupomBnt p-nitro- 

benzovle : 

Les e tapes de preparation du nucleoside 
protege sont illustrees par la figure 13 . 

Synthase de la p-nitrobenzoylthymidine 
10 (compose n* 21 : figure 13) 

La thymidine {2,42 g ; 10 mmoles) est sechee 
par coevaporation dans la pyridine, puis reprise par 200 
ml de pyridine anhydre et refroidie a 4*C. On ajoute le 
chlorure de p-nitrobenzoyle {2,04 g ; 11 mmoles). On 

15 laisse remonter la temperature et on laisse la reaction 
la nuit a temperature ambiante. La reaction est arretee 
par 5 ml de bicarbonate de sodium sature. Le melange 
reactionnel est concentre puis repris par 500 ml de 
chloroforme. La solution organique obtenue est lavee par 

20 2 X 500 ml de NaHC03 0,5 M puis 250 ml de NaCl sature. 
Les phases aqueuses sont contre-extraites par 100 ml de 
CHCI3. Les phases organiques sont evaporees. Le produit 
pur est obtenu par chromatographie sur colonne de silice. 
II est elue par 5 % de methanol dans le chloroforme. 

25 R = 58 %. 

- Synthase de I'amidite de la 

p-nitrobenzoylthymidine (compost n* 22 : figure 13) 

Le compose n* 21 (1,96 g ; 5 mmoles) et le 
tetrazolate de diisopropylammonium (428 mg ; 2.5 mmole) 

30 sont seches par coevaporation a partir d'un solvant 
dichloromethane/acetonitrile anhydre. Ces reactifs sont 
repris par 25 ml de dichlorome thane anhydre et on ajoute 
la bis-diisopropylaminocyanoethoxyphosphine (1.8 g ; 6 
mmoles). Apres 2 h de reaction (a I'abri de 1 ' oxygene et 

35 de I'hximidite) le melange reactionnel est dilue par 250 
ml de dichlorome thane et lave successivement par 2 X 250 
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ml de bicarbonate de sodium 0,5 M et 250 ml de chlorure 
de soditim sature. La phase organique est evaporee. Le 
residu est repris par 10 ml de dichl or ome thane. Le 
produit {compose n* 22) est obtenu par precipitation dans 
5 I'hexane, puis seche sous vide et stocke sous argon. 
R = 84 %. 

2) ProteGtio n nar un aroupement thiopix7l9 

Les etapes de preparation du nucleoside 
protege sont illustrees par la figure 14. 
10 - Synthese de la thiopixyl thymidine {compos6 

n' 23 : figure 14) 

La thymidine (2.42 g ; 10 mmoles) est sechee 
par coevaporation dans la pyridine, reprise par 100 ml de 
pyridine anhydre, refroidie a 4*C, et mise en reaction 

15 avec le chlorure de thiopixyle (3.4 g ; 11 mmoles). Apres 
remontee progressive de la temperature jusqu'a la tempe- 
rature ambiante, on laisse la reaction s'effectuee penant 
une nuit (8 a 12 environ) . La reaction est stoppee par 
10 ml de NaHC03 . Le solvant est evapore, et le residu est 

20 repris par 250 ml de dichloromethane . La solution 
organique obtenue est extraite par 2 x 250 ml de NaHC03 
sature puis par 250 ml d'eau distillee. Les phases 
agueuses sont contre-extraites par 100 ml de chloroforme. 
La phase organique est evaporee. Le produit est purifie 

25 sur colonne de silice avec 0,5 % de TEA ( trie thy lamine) 
dans les solvants. Il est enfin elue par 5 % de methanol 
dans le dichloromethane {+ 0,5 % TEA). R = 52%, 

- Synthase de I'amidite de la 

thiopiacyl thymidine (compost n* 24, figure 14) 

30 Le cortpos^ n* 24 est prepare a partir du 

compose n* 23 (5 mmoles) suivant le meme mode operatoire 
que le conpose n* 22. R = 7 8 %. 

3) Fixation du premi er nucleoside 

Les etapes de cette fixation sont illustrees a 
35 la figure 15. 
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La synthese de cet oligonucleotide se fait sur 
un ruban de platine (3 x 10 mm) sur lequel on a 
copolymer ise un melange de pyrrole et d'aminoethyl 
pyrrole (9:1). 

5 Le premier nucleoside (position 1- extremite 

3') est couple sur 1 ' amino ethyl pyrrole (coir^ose n* 8) 
suivant les methodes decrites pour la f onctionnalisation 
des supports de silice [K. MIYOSHI et al, Nucleic Acids 
Res. ; 8. (22), 5473-5489 (1989)), a partir d'un ester 

10 active N-isobutyryl 2 ' -des oxy guano sine (compose n* 25 : 
(figure 13a) . 

Le compose n' 26 (10 mg) est dissous dans 
500 III d'acetonitrile. On ajoute 1* electrode de platine 
recouverte de polypyrrole fonctionnalise, et 1 fil 

15 triethylamine- La reaction est agitee mecaniquement 
20 heures a temperature ambiante. L' electrode greffee 
(compose n* 26) est retiree, . et lavee abondamment par de 
1 ' acetonitrile puis par du dichlorome thane - 

Les fonctions amine n'ayant pas reagi sont 

20 bloquees a 1 ' anhydride acetique (10 % dans 500 fXl de 
pyridine) pendant 6 heures . L' electrode greffee est lavee 
a la pyridine et au methanol puis sechee, 

4) synthase dQ 1 ' oliqonucl6otide dTTCTGAGQ 

L' electrode greffee est placee dans xine 

25 colonne OPC® videe (APPLIED BIOSYSTEMS) . Le reraplissage 
est termine par des copeaux de teflon afin de minimi ser 
le volume residuel. Les nucleosides en position 2, 3, et 
4 sont ajoutes suivant les prescriptions du fabricant 
(APPLIED BIOSYSTEMS) pour le "cycle 1 pmole" sur le 

30 synthetiseur 381A. La deprotection chimigue du groupe 
dimethoxytrityle entre chaque etape est realisee par le 
TCA dans le dichlorome thane dans les conditions 
recommandees par le fabricant. 

L'amidite en position 5 (compose n* 22 ou 

3 5 compose n* 24) est couple suivant la meme methode que les 
amidites normaux avec un temps de couplage de 1 mn. On 
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precede a I'oxydation de la liaison phosphite triester 
creee, et au capping suivant le mode operatoire 
classique. L' Electrode est sortie, de la colonne et on 
precede a la deprotection electrochimigue . 
5 Si on utilise le con^ose n* 22 le groupement 

p-nitrobenzoyle est coupe en plongeant 1' electrode dans 
1 ' electrolyte suivant : tetrabutylammonium perchlorate 
0,1 M dans le methanol, et en appliquant un potentiel de 
-1,3 V pendant 15 mn. 

10 Si on utilise le cort^ose n* 24 le thiopixyle 

est coupe en appliquant un potentiel de +1,1 V pendant 
15 mn, 1 ' electrolyte ^tant du tetrabutylammonium 
perchlorate 0,1 M dans 1 ' acetonitrile. 

Dans les deux cas, apres coupure du groupement 

15 protecteur du nucleosite T en position 5', 1' electrode 
est replacee dans la colonne avec les copeaux de teflon, 
et la synthese est poursuivie en ajoutant successivement 
les amidites C {position 6), T (position 7), T (position 
8) . 

20 Quand la synthese est terminee 

1 ' oligonucleotide est coupe du support : 1' electrode est 
traitee par 4 x 500 \Ll d'ammoniaque a 28 % en flacon 
bouche pendant 4 x 1/2 h. Les 4 fractions sont regroupees 
dans un flacon WHEATON, de 4 ml bouche, et laissees 16 h 

25 a 55 'C pour deproteger 1 ' oligonucleotide . 

Apres coevaporation en presence de TEA, un 
aliquot (1/lOOeme) de 1 ' oligonucleotide obtenu est marque 
en 5' par du 32P en presence de polynucleotide kinase 
puis analyse par electrophorese sur gel de 

30 polyacrylamide . L' analyse par electrophorese sur gel 
d'acrylamide montre la presence du produit desire (8 
mere) ainsi que 1 ' absence de 1 ' oligonucleotide (5 mere) 
dont la presence indiquerait une mauvaise deprotection 
electrochimique de I'amidite de thymidine. 
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REVEHDICATIONS 

1) Copolymere, caracterise en ce qu'il repond 
a la formule generale (I) suivante : 



-[A]x-[A]y- 



10 dans laquelle 1' unite A represente un monomere 

d'\in polymere conducteur electronique, 1' unite B repre- 
sente un nucleotide, un oligonucleotide ou un de leurs 
analogues, x, y et z representent des nombres entiers 
egaux ou super ieurs a 1, ou y peut etre egal a 0, et I 

15 represente une liaison covalente, ou un bras espaceur. 

2) Copolymere selon la revendication 1, carac- 
terise en ce que A represente une unite monomere d'un PCE 
Choi si dans le groupe comprenant le polyacetylene, la 
polyazine, le poly (p-phenylene } , le poly (p-phenylene 

20 vinylene) , le polypyrene, le polypyirrole, le 
polythiophene, le polyfuranne, le polyselenophene, la 
polypyridazine, le polycarbazole , la polyaniline, 

3) Copolymere selon la revendication 2, carac- 
terise en ce que A est une unite pyrrole. 

25 4) Copolymere selon I'une quelconque des 

revendications 1 a 3, caracterise en ce que le rapport 
x/y est compris entre 1/5 et 1/100.000 

5 ) Copolymere selon 1 ' une quelconque des 
revendications 1 a 4, caracterise en ce que I represente 
30 un bras espaceur repondant a la formule suivante : 
-Rl - E ( CH2 ) n-R2 1 x" t ) m'^Z ] y" < ) p- 
dans laquelle : 

-n est tin nombre entier de 1 a 10 ; 

-m est egal a 0 ou est un nombre entier de 1 a 10 ; 
3 5 -p est egal a 0 ou est un nombre entier de 1 a 10 ; 
-X est egal a 0 ou est \in nombre entier de 1 a 8 ; 
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-y est egal a 0 ou est un nombre entier de 1 a 8 ; 

-Rl, R2 et R3 qui peuvent etre identiques ou differents 

repre sen tent : 

CH2; 0; S; NR' ; CO; CH=CH ; NR'CO; CONR' ; NHSO2 ; 
5 0'. 

II 

- 0 - P - O - 

I 

OR' 

10 ou R' represents un atome d'hydrogene ou une chaine 

alkyle en a C12 • 

6) Proced^ de preparation d'un copolymere de 
formula generale (I) selon une quelconque des revendica- 
tions 1 a 5, caracterise en ce qu'il comprend au moins 
15 les etapes suivantes : 

- une premiere etape, au cours de laquelle on 
procede a la preparation d'un copolymere de formule gene- 
rale (II) : 



20 



- [A*]x-[A]v - (II) 



dans laquelle A, x et y sont tels que definis 
dans la revendication 1, et A* represente A fonctionna- 
lise. 

25 - une deuxieme etape au cours de laquelle on 

procede a la fixation, sur le polymere de formule (II) 
d'au moins un groupe de formule generale (III) : 

l*-[B]z (III) 

30 

dans laquelle B et z sont tels que definis 
precedemment et I* est un bras active capable de se lier a 
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7) Precede selon la revendication 6, caracte- 
rise en ce que 1 ' etape de preparation du copolymere de 
formule generale (II) et/ou 1' etape de fixation du groupe 
de formule generale (III) sont effectuees par reaction 

5 electrochimique. 

8) Precede de preparation d'un copolymere de 
formule generale (I) selon I'line quelconque des revendi- 
cations 1 a 5, caracterise en ce qu'il comprend au moins 
les etapes suivantes : 

10 - une etape a) au cours de laquelle on precede 

a la preparation du corrpose de fojrmule generale (IV) : 

[A] 
I 

15 I (IV) 

[1b]z 

dans lequel A, B, 2, et I sont tels que 
d^finis ci-dessus, 
20 - une etape b) au cours de laquelle on precede 

a la cope lymerisat ion du compose (IV) avec le monomere A. 

9) Precede selon la revendication 8, caracte- 
rise en ce que 1 ' etape b) , est effectuee par cepo- 
lymerisation electrochimique du compose (IV) avec les 

25 monomer es A. 

10) Precede selon I'une quelconque des reven- 
dicatiens 6 a 9, caracterise en ce que 1 ' en precede en 
outre a 1' elongation de B^, en plusieurs etapes succes- 
sives, chacune de ces etapes etant constituee par la 

30 fixation d'un ou plusieurs unites B. 

11) Precede selon la revendication 10, carac- 
terise en ce que 1 ' elongation de fait intervenir une 
suite de reactions electrochimiques . 

12) Precede selon une quelconque des revendi- 
35 cations 7, 9 ou 11, caracterise en ce qu'il est mis en 

oeuvre a la surface d'une electrode. 
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13) Utilisation d'un polymere conducteur elec- 
tronique comme support pour la fixation par liaison cova- 
lente, d'au moins un nucleotide, ou d'au moins un oligo- 
nucleotide . 

5 14) utilisation d'un copolymere selon I'une 

quelconque des revendication 1 a 5 coiiime support de syn- 
these polynucleotidique. 

15) Utilisation d'un copolymere selon I'une 
quelconque des revendication 1 a 5 comme support 

10 d' hybridation d'acides nucleiques. 

16) Electrode, caracterisee en ce que sa sur- 
face est constituee par un revetement comprenant un copo- 
lymere de formule (I) selon I'xrne quelconque des revendi- 
cations 1^5. 

15 17) Dispositif utilisable pour des reactions 

de synthese et d' hybridation d'acides nucleiques, carac- 
terise en ce qu'il comprend une ou plusieurs electrodes 
selon la revendication 16, lesquelles electrodes peuvent 
etre identiques ou differentes. 

20 18) Dispositif selon la revendication 17, 

caracterise en ce qu'il coir^rend plusieurs electrodes, 
dont au moins deux portent chacune un groupe Bz 
different. 
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